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Eine lichtdurchlassende Verglasungstafel (100) umfaSt 
einen ersten Uberzug (102) auf einer freiliegenden Flache 
einer Glasscheibe (101), der das Emissionsvermogen der 
Flache bezuglich Infrarotstrahlung mrt Wellenlangen von 
mehr als 3 (iw reduziert und auf der oder einer anderen Fla- 
che der Verglasungstafel einen Sonnenenergie abschir- 
menden Oberzug (104) aufweist, der so ausgebildet ist, dafc 
er kurzwellige Infrarotstrahlung abschirmt, wobei die Dicke 
jedes Oberzugs derart gewahlt ist, dafc die Verglasungstafel 
(100) ein DurchlaSvermogen fur sichtbares Licht von wenig- 
stens 70% und ein DurchlaSvermogen fur Sonnenstrah- 
lungsenergie insgesamt von hochstens 75% aufweist. 
Solche Verglasungstafel n sind nutzlich, um den Sonnen- 
energiegewinn zu begrenzen, wahrend sie eine gute Durch- 
sichtermoglichen. 

Mdgliches Einsatzgebiet: Fahrzeugfenster. 
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PatentansprGche 

1 Lichtdurchlassende Verglasungstatel mit wenigstens einer Scheibe aus mit Qberzug yersehenem Glas. 
daduVch gekennzeichnet, daB diese Tafel einen ersten Oberzug auf e.ner ihrer fre.Uegenden ^Flachen 
s auSt welcher das Emissionsvermogen dieser Flache bezuglich Infrarotstrahlung mit Wellenlangen von 
^SS^SSMnmi auf der oder einer anderen Flache der Verglasungstafel e.nen ^nne„ s ^ah ung 
abschirmenden Oberzug aufweist, der so ausgebildet 1st, daB er kurzwell.ge ,K rar ° ts ^" n ! r ^S r 
wobei die Dicke jedes Sberzugs derart gewahlt ist. daB die Verglasungstafel em DurchlaBvermogen fur 
sichtbares Licht von wenigstens 70°/o und ein DurchlaBvermogen fur Sonnenstrahlungsenergie msgesamt 

• I°vS5S3 nSt'spruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB die Verglasungstafel ein DurchlaBver- 

mogen fQr sichtbares Licht von wenigstens 75% aufweist , . ri ^au^ 

3. Verglasungstafel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Verglasungstafel erne Absor- 
benz fur sichtbares Licht von nicht mehr als 3% aufweist . , . . , ^..^fK- 

15 4. Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser Uber- 
zug mit geringem Emissionsvermogen ein Zinnoxiduberzug 

5. Verglasungstafel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB dieser Oberzug mit medngem Emis- 
sionsvermogen ein fluordotierterZinnoxidflberzug ist , _ ,, A . 

6. Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser Uber- 
20 zug mit niedrigem Emissionsvermogen eine Dicke im Bereich von 350 bis 150 nm aufweist 

7. Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die mit 
Oberzug versehene Tafel eine Farbreinheit von nicht mehr als 10% und vorzugsweise nicht mehr als 6% 

8. " Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser Ober- 
25 zug mit niedrigem Emissionsvermdgen der iiberzogenen Flache einen Emissionsfaktor bezQglich Infrarot- 
strahlung mit Wellenlangen von mehr als 3p.m von wenigstens 0,5 verleiht 

9* Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser Uber- 
zug mit niedrigem Emissionsvermdgen einen Emissionsfaktor und eine Dicke (ausgedrOckt in Nanometer) 
derart aufweist, daB ihr Produkt nicht groBer als 1 10, vorzugsweise nicht gr6Ber als 90 ist 
30 10. Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB I diese Tale! 
aufgebaut ist als ein Laminat, bei dem eine Glasscheibe an wenigstens eine andere Scheibe Qber ein 
dazwischenliegendesKlebstoff- oder Adhasivmaterial gebunden ist 

11. Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB der die 
Sonnenstahlung abschirmende Oberzug ein reflektierender Oberzug ist, der auf der anderen freihegenden 
35 Flache der Tafel abgeschieden ist a. 

1 Z Verglasungstafel nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, daB dieser reflektierende Uberzug Titan- 

13°Verg"asi nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet daB dieser reflektierende Oberzug 
eine Dicke im Bereich von 20 nm bis 350 nm aufweist . . . . , a 

14 Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Tafel 
gekrQmmt ist derart daB sie eine konvexe Hauptflache und eine konkave Hauptflache aufweist 
15. Verglasungstafel nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB der Oberzug mit niedrigem Emissions- 
vermdgen auf der konkaven Hauptflache der Verglasungstafel angeordnet ist ^ 
16 Verglasungstafel nach einem der vorhergehenden AnsprQche, die in ein Fahrzeug eingebaut ist, wobei 
ihr Oberzug mit niedrigem Emissionsvermdgen gegen das Innere des Fahrzeugs genchtet ist 
17. Kraftfahrzeug ausgestattet mit wenigstens einem Fenster, das aus einer Tafel nach einem der vorherge- 
henden AnsprQche gebildet ist 

Beschreibung 

50 Die Erfindung betrifft eine lichtdurchlassende Verglasungstafel mit wenigstens einer Scheibe aus Qberzoge- 
nem Glas. Die Erfindung findet besondere jedoch nicht ausschlieBliche Anwendung auf Verglasun^tafeln, die 
dazu bestimmt sind, als Fahrzeugfenster, beispielsweise als Fenster von ZQgen, Schiffen oder Luftfahrzeugen 
und insbesondere Fenster von StraBenfahrzeugen eingebaut zu werden. Obwohl die Erfindung anwendbar ist 

55 auf uberzogene Verglasungstafeln im allgemeinen, ist das besondere erfindungsgemaB zu Idsende Problem 
besonders im Falle von StraBenfahrzeugen wichtig. Die folgende Beschreibung der Erfindung sowie deren 
Vorteile werden daher mit Bezug auf dieses Gebiethauptsachlichbeschrieben. 

Es ist bekannt daB dann, wenn ein Fahrzeug an einem warmen Sommertag unabgeschattet abgestellt wird, 
das Innere des Fahrzeugs sich bald ungemutlich oder sogar gefahrlich erwarmen kann. Es gibt tatsachhch 

eo bekanntgewordene Falle, wo in geparkten Kraftfahrzeugen zuruckgelassene Here durch Hitzeschock gestor- 
ben sind, selbst in Landern mit gemaBigtem KJima. Es ist daher wGnschenswert, den Solarenergiegewinn eines 
Fahrzeuges zu begrenzen, urn solche Oberhitzung zu reduzieren. Eine Hauptquelle dieses Solarenergiegewinns 
findet durch die Fahrzeugfenster statt . 
Sonnenschutzverglasungen an Gebauden sind bekannt und stellen sogar zunehmend ein Merkmai moaerner 

65 Architektur dar. Bei bekannten Verglasungsfeldern dieser Art dienen diese aber immer einem zweiten Zweck, 
namlich einen hohen AnteU sichtbarer Lichtstrahlung abzuschirmen, urn Blendung innerhalb des Gebaudes 
herabzusetzen. Doppelverglasungsscheiben sind beispielsweise bekannt die eine Durchlassigkeit fur sichtbares 
Licht von 49% und eine gesamte Sonnenstrahlungswarmedurchlassigkeit von 42% haben. Solche Tafeln oder 
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Verglasungen sind aber nicht fOr viele Zwecke geignet, wo eine hohe Durchlassigkeit sichtbaren Lichts erfordcr- 
tich ist wie dies im Fall insbesondere bei StraBenfahrzeugwindschutzschciben ist In einigen Landern ist es 
Gcsetzeserfordernis, daB die Durchlassigkeit fQr sichtbares Licht einer Kraftfahrzeugwindschutzscheibe bei 
wenigstens 70% licgen soil. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verglasungstafel oder ein Verglasungsfeld vorzuschlagen, 5 
welches, wenn auf geeignele GroBe und Gestalt gebracht, als Fahrzeugfenster verwendet werden kann und 
welches gQnstige Eigenschaften hinsichtlich guter Lichtdurchlassigkeit sowie einer niedrigen Sonnenenergiege- 
samtdurchlassigkeit aufweist 

ErfindungsgemaB ist eine lichtdurchlassende Verglasungstafel vorgesehen, die wenigstens eine Scheibe aus 
mit Oberzug versehenem Glas umfaBt Diese zeichnet sich dadurch aus, daB diese Tafel einen ersten Oberzug 10 
auf einer freiliegenden Glasoberflache hiervon aufweist, wodurch das Emissionsvermogen dieser Flache mit 
Bezug auf Infrarotstrahlung mit Wellenlangen von mehr als 3 urn reduziert wird und auf der oder einer anderen 
Flache der Scheibe einen Sonnenstrahlung abschirmenden Oberzug tr£gt, der so ausgebildet ist, daB er kurzwel- 
lige Infrarotstrahlung abschirmt, wobei die Dicke jedes Oberzugs so gewihlt wird, daB die Tafel eine Durchlas- 
sigkeit fur sichtbares Licht von wenigstens 70% und eine Durchlassigkeit fur Sonnenstrahlungsenergie von 15 
hochstens 75% hat 

Die Wirksamkeit der Tafel wird in gewissem AusmaB von der Seite hiervon abhangen, auf welche die Energie 
auftrifft Beste Ergebnisse erhaMt man, wenn der Oberzug mit niedrigem Emissionsvermogen innenseitig bezflg- 
lich des sonnenabschirmenden Oberzugs sich befindet, so daB von diesen beiden Oberzugen der Sonnenstrah- 
lung abschirmende Oberzug der erste ist, auf den die Sonnenstrahlung trifft 20 

Auf diese Weise wird jegliche von der Tafel absorbierte Energie und insbesondere die durch den Sonnenstrah- 
len abschirmenden Oberzug aufgrund einfallender Strahlung, die dazu neigt die Tafel zu erwarmen, vorzugswei- 
se erneut nach auBen gestrahlt, und zwar aufgrund des Vorhandenseins des Oberzugs mit niedrigem Emissions- 
vermogen. Im Rest der Beschreibung wird, es sei denn, die Verhaltnisse erfordern das Gegenteil, angenommen, 
daB die Oberzugsflachen mit geringem Emissionsvermogen von der Strahlungsquelle fortweisen. 25 

Solch eine Verglasungstafel oder ein Verglasungsfeld hat ein hohes DurchlaBvermogen fur sichtbares Licht 
und gute Abschirmeigenschaften fQr Sonnenenergie und, da es sich urn eine Tafel handelt, kann diese auf eine 
geeignete GroBe und Gestalt gebracht werden, urn in ein Fahrzeug zur Verwendung als Fenster eingebaut zu 
werden, beispielsweise eine vordere oder hintere Windschutzscheibe, ein Seitenfenster oder ein Dachfenster, 
seien diese nun zu dffnen oder nicht. 30 

Vorzugsweise verfugt die Tafel fiber eine Durchlassigkeit fflr sichtbares Licht von wenigstens 75%, so daB 
eine bessere Sicht hierdurch mdglich wird. Solch eine Tafel kann beispielsweise ausgebildet sein als Fahrzeug- 
fenster, beispielsweise eine Windschutzscheibe, die selbst in solchen Landern verwendet werden kann, deren 
Vorschriften eine hohe Durchlassigkeit durch Kraftfahrzeugfenster fflr sichtbares Licht erfordern. 

Um auch die Sicht durch die Tafel zu begttnstigen, bevorzugt man besonders, daB die Tafel eine Absorbenz fur 35 
sichtbares Licht von nicht mehr als 3% aufweist 

Nach bevorzugten Ausfiihrungsformen der Erfindung ist dieser Oberzug niedrigen Emissionsvermogens ein 
Zinnoxiduberzug. Diese Oxiduberzuge konnen sehr wirksam sein, um das Emissionsvermogen der mit Oberzug 
versehenen Scheibenflache zu vermindern, wahrend gleichzeitig sich ein guter Abriebwiderstand und Wider- 
stand gegen Angriff durch die Atmosphare bietet, so daB der uberzogenen Tafel eine lange Nutzlebensdauer in 40 
Aussicht steht 

Vorzugsweise ist dieser Oberzug mit niedrigem Emissionsvermogen ein fluordotierter Zinnoxidiibezug. Es hat 
sich herausgestellt, daB solche Oberzuge einen hdchst wirksamen KompromiB zwischen dem Erreichen eines 
guten niedrigen Emissionsvermogens fur Infrarotstrahlung sind, wahrend noch eine gute Durchlassigkeit fur 
sichtbares Licht zugelassen wird. 45 

Vorteilhaft hat solch ein Oberzug mit niedrigem Emissionsvermogen eine Dicke im Bereich von 350 nm bis 
150 nm. FQr eine gegebene Oberzugszusammensetzung haben sich Dicken innerhalb solch eines Bereichs als der 
gfinstigeste KompromiB zwischen einerseits einem niedrigen Infrarotemissionsvermogen und gutem Abriebwi- 
derstand herausgestellt, die beide durch die Steigerung in der Oberzugsdicke begunstigt werden und anderer- 
seits einer guten Durchlassigkeit fQr sichtbares Licht Das AusmaB, in welchem Licht in einem Oberzug einer 50 
gegebenen Zusammensetzung absorbiert wird, nimmt mit der Dicke des Oberzugs zu; es ist jedoch auch 
notwendig, den Interferenzeffekt des Lichtes in Betracht zu Ziehen, welches an den Oberflachen des Oberzugs 
reflektiert wird Fur maximale Durchlassigkeit des Lichtes einer gegebenen Wellenlange sollte die Dicke des 
Oberzugs multipliziert mit dem Beugungsindex bzw. der Beugungszahl des Qberzogenen Materials gleich einer 
Halfte dieser Wellenlange sein. 55 

Oberzuge mit einer solchen Dicke im Bereich von 350 nm bis 150 nm haben den weiteren Vorteil, daB sie 
ziemlich niedrige Neigung zu einer unerf reulichen Verfarbung bei der Reflexion aufgrund von Interferenzeffek- 
ten zeigen. Besonders ist zu bevorzugen, daB die uberzogene Tafel eine Farbreinheit von nicht mehr als 10% und 
vorzugsweise von nicht mehr als 6% hat, so daB sie ein neutrales Aussehen aufweist Dies ist eine sehr wichtige 
Betrachtung fur Felder, die als Fahrzeugverglasungen dienen. Dies tragt dazu bei, Distraktionen fur den Fahrer 60 
und jegliche Gefahr zu vermeiden, daB der Fahrer die Farbe eines Verkehrsregelsignals oder Signals falsch 
deutet 

Um niedrige Sonnenenergiedurchlassigkeit zu begunstigen, bevorzugt man, daB solche OberzQge mit niedri- 
gen Emissionsvermogen der uberzogenen Flache einen Emissionsfaktor bezGglich der Infrarotstrahlung mit 
Wellenlangen uber 3 um von hochstens 0,50 und von vorzugsweise weniger als 035 verleihen. 65 

Die Ziele der Erfindung werden besonders begunstigt durch hochwirksame Oberzuge mit niedrigem Emis- 
sionsvermdgen. Es ist wunschenswert, daB solche Oberzuge ein gunstiges niedriges Emissionsvermogen zetti- 
gen, daB sie aber auch ausreichend dunn sein sollten, um das DurchlaBvermogen fur sichtbares Licht in nicht zu 
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eroBem AusmaB zu reduzieren. Es hat Sich herausgestellt. daB diese Ziele begiinstigt werde^ wenn wie 
tevorzuet dteser Oberzug mit niedrigem Emissionsvermogen Qber einen Em.ss.onsfaktor und erne D.cke 
SS3S^?2SSf) verfugt, dif derart sind, daB deren Produkt nicht groBer als 1 10 und vom.gswe.se 

" iC NaS IwS^bevo^ugten Ausfuhrungsformen der Erfindung ist diese Tafel oder diese, Veqj«»^ 
geKSsefn llaminat. inwe.chem eine solche G.asseheibe an wenigstens eme andere Sd e.be Qber dazw^- 
fchen befindliches Adhasivoder Klebmaterial gebunden ist Lam.merte T ^^^^^^Sba 
standpunkt. insbesbndere wenn sie als Fahrzeugwindschutzsche.ben zum Einsatz kommen. AuBerdem Mam 
SS Ser, einen Oberzug (niedriges Emissionsvermogen oder Sonnenstrahlungabsch.rmung) auf 
iede der beiden Scheiben auszubilden. als beide Oberzuge auf der gleichen Glassche.be auszubilden. Em 
Sere VoS„ der Venvendung.eines Laminats ist derart, daB es mbglich wird de« ' So^trahIungsab«h^ 
mungsuberzug innerhalb der Dicke des Laminats zu lokalisieren, wo er gegen Abr.eb oder Verschle.B wahrend 

%S^tarliSSnilihAlungsabschirmung konnte ausgebildet werden als ein energieabsorbierender 
Oberzug; die Verwendung solcher Oberzuge neigt jedoch dazu. die Temperatur der Tafel unter solchen Bedm- 
gungen der einfallenden Strahlung zu steigern und so zu einer geste.gerten Ruckstrahlung von Infrarotenergie 
(lurch die Tafel zu fiihren; solche Oberzuge neigen auch dazu. inharent sichtbares L.cht zu absorb.eren. Man 
bevorzugt daher.daB solch ein sonnenstrahlungsabschirmender Oberzug e.n reflekuerender Oberzug .sUder auf 
die andere freiliegende Flache der Tafel abgeschieden wird. Solch ein Uberzug kann e.n groBeres DurchlaBver- 
mogen fQr sichtbares Ucht haben; dieser Sonnenabschirmungseffekt zieht n.cht eine solche Aufheizung der 
Glasscheibe nach sich. Ein solcher Oberzug kann brauchbar in der Abdeckung jeder unschonen Interferenzver- 
farbunE sein die aufgrund des Oberzugs mit niedrigem Emissionsvermogen vorhanden se.n kann. 

VoXs^^^ reflektierende Oblrzug T.tandioxid. Titandioxid^enthaltende Oberzuge konnen 

hochwirlLme Energie reflektierende Abschirmungen darstellen. Solch em Oberzug kann be.spielswe.se em 
GemischausZinn(-)undTitandioxidenumfassea . „ 

Vorteilhaft verfugt der reflektierende Uberzug Ober e.ne Dicke im Bere.ch yon 20 nm bis 350 nm. Die 
tatsachliche Dicke wird so gewahlt, daB sie von den gewtaschten Eigenschaften des Oberzugs abhangt, wenn 
man berQcksichtigt, daB eine zufriedenstellende Durchlassigkeit fUr sichtbares Licht gekoppelt nut einer w.rksa- 
men Energieabschirmung und einem geeigneten Abrieb- oder VerschleiBwiderstand wunschenswert ist Em 
Oberzug aus einem Zinn(-) und r.tandioxiduberzug kann insbesondere m dieser Hinsicht gunstig sein da 
zunachst solch ein Oberzug einen inharent groBeren VerschleiBwiderstand als em Oberzug aus i reinem Titandio- 
xid hat und weil zweitens er eine niedrigere Brechungszahl als ein Oberzug ausremem Titandioxid hat so daB 
fur die gleichen SonnenenergiedurchlaBeigenschaften er dicker und damit verschleiB- oder abnebfester gemacht 

W F r enrterTum Einbau in Fahrzeuge der verschiedensten Arten sind oft gewolbt; die Mai *^ f » 
Erfindung umfaBt also ein Fenster der vorbeschriebenen Art, welches gewolbt ist so daB es flber eme konvexe 
Hauptflache und eine konkave Hauptflache verfOgt u n.„us,. t « n n 

Es wurde bereits ausgefuhrt, daB die Wirksamkeit der Verglasungstafel, die in gewissem MaBe abhangt von 
dereri Seite, auf die die Energie auftrifft und daB wegen besten Ergebnissen der Oberzug mit dem medngen 
Emissionsvermbgen sich innerhalb des SonnenabschirmungsOberzugs befinden sollte. so daB von diesen be.den 
Oberztigen der Sonnenabschirmungsuberzug der erste ist der die Sonnenstrahlung beemtrachtigt oder zumTeil 
unterbindet. Da solche gewolbten Tafeln ublichster Weise mit ihren konkaven Oberflachen nach mnen weisend 
ausgebildet sind. wenn sie als Kraftfahrzeugfenster benutzt werden. bevorzugt man. daB der Uberzug mit dem 
niedrigen Emissionsvermdgen auf der konkaven Hauptflache der Tafel angeordnet wird. — t ,„ t Kt 

Die Erfindung umfaBt auch eine Tafel der vorbeschriebenen Art die in einem Kraftfahrzeug montiert ist, 
wobei ihr Oberzug mit niedrigem Emissionsvermbgen gegen das Innere des Kraftfahrzeugs genchtet ist - 

Die Erfindung richtet sich weiter auf ein mit wenigstens einem Fenster ausgenchtetes Kraftfahrzeug, das aus 
einer Tafel der vorbeschriebenen Art geformt wurde. u -r " h» cM^matkrh.. 

Beispielsweise Ausfuhrungsformen der Erfindung sollen nun mit Bezug auf die beihegende schematische 
Zeichnung naher erlautert werden. die eine Vergjasungstafel nach der Erfindung zeigt die als Kraftfahrzeug- 
windschutzscheibe beispielsweise eingebaut ist t . n . a „ cr . 

Nach der Zeichnung umfaBt ein allgemein bei 100 bezeichnetes Fahrzeugfenster eme Scheibe 101 aus Glas, 
die einen Oberzug 102 tragt welche das Emissionsvermogen der uberzogenen Flache bezflg hch der Infrarot- 
strahlung mit Wellenlangen von mehr als 3 um reduziert Die nicht Oberzogene Flache der Glasscheibe 101 Bt 
vermittels einer (nicht dargestellten) Klebstoffschicht an eine zweite Scheibe 103 gebunden. Diese zweite 
Scheibe 103 tragt auf ihrer freiliegenden Flache einen zweiten Oberzug 104 Dieser zweite Uberzug 104 ist so 
ausgebildet. daB er kurzwellige Infrarotstrahlung abschirmt Die Dicke jedes Oberzugs 102. 104 wird so gewahlt 
daB die Tafel ein DurchlaBvermbgen far sichtbares Licht von wenigstens 70% und ein DurchlaBvermogen der 
gesamten Sonnenstrahlung von hochstens 75% aufweist „„ rfi ,„, 

Die Verglasungstafel 100 ist so gekrummt. daB sie Qber eine konvexe FISche und eme konkave Flache verfugt 
Ihr Oberzug 102 mit dem niedrigen Emissionsvermogen befindet sich auf der konkaven Flache. Die Verglasungs- 
tafel ist als Kraftfahrzeugwindschutzscheibe in einer Ausnehmung 105 einer Fahrzeugkarossene 106 eingebaut 
und ist mit der Fahrzeugkarosserie mittels Klebstoffs 107 verbunden. wobei der Oberzug mit medngem Emis- 
sionsvermogen 102 gegen das Innere des ICraftfahrzeugs weist j, - a _ a . - t 

Nach einer Variante umfaBt die Verglasungstafel 100 eine einzige Glasscheibe. die auf jeder ihrer Flachen mit 
Oberzug versehen ist , „ 

Nach einer anderen Variante wird die oder jede verwendete Glasscheibe chemisch vorgespannt bzw. gehar- 
tet°. Alternativ kann das Glas thermisch vorgespannt sein. 
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BEISPIELE 

Nach den Beispielen werden verschiedene Qberzuge pyrolytisch auf die beiden Flachen eines Kalknatrongla- 
ses von 4 mm Dicke aufgebracht. Die Obcrzugc waren wie folgt. 

Obcrzug A mit niedrigem Emissions vermdgcn. Glasscheiben von 4 mm Dicke werden pyrolytisch mil einem 5 
fluordotierten ZinndioxidQberzug mit einer Dicke von 330 nm und einem Emissionsvermdgen von 0,25 bezuglich 
Infrarotstrahlung mit Wellenlangen von mehr als 3 u,m flberzogen. 

Oberzug B mit niedrigem Emissionsvermdgen. Glasscheiben von 4 mm Dicke werden pyrolytisch mit einem 
fluordotieren ZinndioxidQberzug mit einer Dicke von 260 nm und einem Emissionsvermdgen von 0,30 bezuglich 
Infrarotstrahlung mit Wellenlangen von mehr ais 3 u.m flberzogen. 10 

Oberzug Cmit niedrigem Emissionsvermogen. Glasscheiben von 4 mm Dicke werden pyrolytisch mit einem 
fluordotieren Zinndioxiduberzug mit einer Dicke von 200 nm und einem Emissionsvermdgen von 0,50, bezogen 
auf Infrarotstrahlung, mit Wellenlangen von mehr als 3 \im flberzogen. 

Sonnenstrahlungsabschirmungsflberzug A. Glasscheiben mit einem Oberzug mit niedrigem Emissionsvermd- 
gen der oben angegebenen Art werden pyrolytisch bis auf eine Dicke von 20 nm flberzogen, der Oberzug setzt 15 
sich im wesentlichen vollstandig aus Titandioxid zusammen. 

Sonnenstrahlungsabschirmungsuberzug B. Glasscheiben, die einen Oberzug mit niedrigem Emissionsvermd- 
gen der oben beschriebenen Art tragen, werden bis auf eine Dicke von 20 nm pyrolytisch flberzogen; der 
Oberzug setzt sich aus 70 Voi.-% Titandioxid und 30 VoL-% Zinndioxid zusammen. 

Sonnenstrahlungsabschirmungsflberzug C Glasscheiben, die einen Oberzug mit niedrigem Emissionsvermd- 20 
gen der oben beschriebenen Art tragen, werden pyrolytisch bis zu einer Dicke von 20 nm flberzogen, der 
Oberzug setzt sich aus 30 Vol.-% Titandioxid und 70 Vol.-% Zinndioxid zusammen. 

Sonnenstrahlungsabschirmungsflberzug D. Glasscheiben, die einen Oberzug der oben beschriebenen Art mit 
niedrigem Emissionsvermdgen tragen, werden pyrolytisch bis zu einer Dicke von 320 nm flberzogen, der 
Oberzug setzt sich im wesentlichen aus Titandioxid zusammen. 25 

Sonnenstrahlungsabschirmungsuberzug £ Glasscheiben, die einen Oberzug mit niedrigem Emissionsvermd- 

?en der oben beschriebenen Art tragen, werden pyrolytisch bis zu einer Dicke von 320 nm flberzogen, der 
Iberzug setzt sich zusammen aus 70 VoL-% Titandioxid und 30 VoL-% Zinndioxid 

Sonnenstrahlungsabschirmungsflberzug E Glasscheiben, die einen niedrig emissiven Oberzug der im obigen 
Beispiel beschriebenen Art tragen, werden pyrolytisch bis zu einer Dicke von 160 nm flberzogen, der Oberzug 30 
setzt sich zusammen aus 30 VoL-% Titandioxid und 70 Vo!.-% Zinndioxid. 

Sonnenstrahlungsabschirmungsflberzug G. Glasscheiben, die einen Oberzug mit niedrigem Emissionsvermd- 
gen der oben in den Beispielen beschriebenen Art tragen, werden pyrolytisch bis zu einer Dicke von 320 nm 
flberzogen, wobei der Oberzug sich zusammensetzt aus 30 Vol.-% Titandioxid und 70 Vol.-% Zinndioxid. 

Die verschiedenen fiberzogenen Scheiben wurden dann bestrahlt, wobei CLE Illuminant D verwendet wurde, 35 
bei Einfall auf die Flache, die den Sonnenstrahlungsabschirmungsuberzug trug. Verschiedene Eigenschaften der 
uberzogenen Scheiben wurden wie folgt gemessen: 



Beispiel niedrig Solarabschir- Durchlassigkeit Gesamtenergie- Absorbenz f. Farbein- 

emissiver mungsGberzug f.sichtbarcs durchlassigkeit sichtbares Licht heit 

Oberzug Licht 



40 



1 


A 


A 


73^% 


70,3% 


23% 


5,5% 




2 


B 


A 


74.7% 


70,6% 


23% 


4,5% 


45 


3 


C 


A 


71,0% 


71,4% 


2,6% 


5,3% 




4 


A 


B 


763% 


72,6% 


2,6% 


4,0% 




5 


B 


B 


785% 


72^% 


2.6% 


3,0% 




6 


C 


B 


74,1% 


73,6% 


2,7% 


3,7% 




7 


A 


C 


79,1% 


733% 


2,7% 


2,9% 


50 


8 


B 


C 


81,0% 


743% 


2,7% 


1,9% 




9 


B 


D 


72,2% 


66,0% 


23% 


5,0% 




10 


B 


E 


71.0% 


68,0% 


2,8% 


4,7% 




11 


A 


F 


763% 


70,1% 


23% 


9,4% 




12 


B 


F 


773% 


70,0% 


23% 


8,0% 


55 


13 


A 


G 


72,6% 


693% 


3,0% 


6,4% 




14 


B 


G 


733% 


693% 


3,0% 


13% 





Die Werte fOr die Farbreinheit wurden untcr Verwendung von CLE. Illuminant C erhal ten. 
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